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Abstract of corresponding document: US4330468 

Water-soluble monoazo dyes for nylon having the formula: wherein ring A may optionally be substituted 
by halogen, trifluoromethyl, alkoxy, acylamino or alkyl having from 1 to 4 carbon atoms, R represents 
hydrogen or unbranched alkyl having from 1 to 4 carbon atoms, R1 represents hydrogen, alkyl or 
hydroxyalkyl, X represents unbranched alkyl having from 1 to 6 carbon atoms, cycloalkyl, halogen, nitro, 
trifluoromethyl, sulpho, vinylsulphonyl, hydroxyethylsulphonyl, sulphatoethylsulphonyl, -SQ2NHR2, 
wherein R2 represents hydrogen or alkyl having from 1 to 4 carbon atoms, or -COOR3 wherein R3 
represents hydrogen, alkyl having from 1 to 7 carbon atoms, cycloalkyl or aryl, and n represents an 
integer of from 0 to 3. The dyes are suitable for application to polyamide textile materials. They give a 
high degree of thermal stability and fastness to wet treatments and to light. 
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PATR?lTA?JSPEO CKE 

/a-s-serlosllche Monoazoi'arbs tof fe , . die in Form der freien 
Uilure die a3 Ic^eine PorxeJ 




SCJi 

Lufweiuen, worin A durch Halo£en, Trif I uorcmethyl , 

Al.-:oxy, Acylamlno oder Alkyl mlt 1 bis H Kohlenstoffatorien 
substituiert 1st, R fiir Wasserstoff ocer unverzweigtes 
Alkyl nit 1 bis 4 Kohl enstof fatornen stent, R" fUr Was- 
serstoff, Alkyl Oder Kydroxylalkyl stent, X f-:ir uiver- 
^veictes Alkyl mit 1 bis 6 Kohlenstof fat omen , Cycloalkyl, 
i-alo^en, iUtro, Trif luoronethyl , Sulfo, Vinylsulfonyl, Hy- 
droxy&thylsulfonyl, SulfatoSthylsul f onyl , ~30 o ;JH3 2 (worin 

Wasserstoff oder Alkyl rcit 1 bis I* Kohlenstof fatomen 
1st) ocer -CDOR-' (worin r' Wasserstoff* Alkyl mit 1 bis 
7 ilchlenstof fatomen, Cycloalkyl oder Aryl 1st) steht und 
n fdr eine Ganzzahl von 0 bis 3 steht. 

Parbstoffe nach Anspruch 1, dadurch cekennzeichnet , daft 
R und R 1 Jewells far V/asserstcff stehen, der Rlnr> A un- 
suostituiert 1st, X ftir unverzweigtes Alkyl rcit 1 bis 6 
Ilonlenstof fatoinen steht und n fiir 0 bia 3 steht. 
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(Ju:* :c far /.'iisceratcff stent, 



j* 1 fflr HyJroxyulJryl stel.fc 



u\>r Eir.s A uisub3-,ituis-rt iat, X f'Qr im ve^-.we i r;tes Alkyl 
rr.lt 1 bis b flcnlenstoffatcrr.en steht und n fur 0 bis 3 
stent . 

4. Verfahren zur riers tel Ivnz rier Farb5toffe ncj, k i Anscruc^ 1, 
dadurch ^ekennze i c^nar , dub r.ian ein Amin der Formal 



worin A, R* , X und n die in Anspruch 1 an^ereoenen ^odeu- 
tun,..en besit^en , diasctiert und die erhslten.e Diazcver- 
SinJunr; unter s&uren Sedinfjunjen rr.it einer Aminonaphthol - 
sul fonsciure der Fonr.el 



worin R die in Anspruch 1 angegebene Bedeutung besitzt, 
kuppelt. 

5. Verwendung der Parbstoffe nach Anspruch 1 zum Fiirben von 
Polya-Tiidtextilmaterialien • 




HO 
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Ble Erflndung bezieht sich. auf Monoazofarbstof fe und auf 
das Aufbringen derselben auf Textilmaterlalien . 

Gemaa der Erflndung werden wasserlttsliche Monoazofarbstof fe 
vorgeschlagen, die in Form der freien S&ure die allgemelne 
Forme 1 



-2- 
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aufweisen, worin A gegebenenfalls durch Halogen, Trifluoro- 
n.ethyl, Alkoxy, Acylamino oder Alkyl mit 1 bis H Kohlenstof f- 
atomen sub3tituiert 1st, R fiir Wasserstoff Oder unverzweig- 
tes Alkyl mit 1 bis H Kohlenstof fat omen steht, tt 1 fUr Was- 
serstoff, Alkyl oder Hydroxyalkyl steht, X fUr unverzweigtes 
Alkyl mit 1 bis 6 Kohlens toffatomen , Cycloalkyl, Halogen, Hitro, 
Trifluoromethyl, Sulfo, Vinylsulfonyl , HydroxyflLthylsulfonyl, 
SulfatoSthylsulfonyl, -S0 2 NHR 2 (worin R 2 Wasserstoff oder 
Alkyl nit 1 bis 4 Kohlens toffatomen 1st) oder -COOR 3 (worin 
R 3 Wasserstoff, Alkyl mit 1 bis 7 Kohlenstof f atomen , Cyclo- 
alkyl oder Aryl ist) steht und n far eine Ganzzahl von 0 
bis 3 steht. 

Eine bevorzugte Klasse von erfindunesgemSfcen Farbstof fen um- 
fafct diejenigen, worin R und R 1 Jewells fiir Wasserstoff ste- 
hen, der Ring A unsubstituiert ist, n ftlr O bis 3 steht und 
X fiir unverzweigtes Alkyl mit 1 bis 6 Kohlenstof fat omen 
steht . 

Eine weitere bevorzugte Klasse von erfindungsgemafcen Farb- 
stof fen umfaSt diejenigen, worin R fUr Wasserstoff steht, 
R 1 fUr Hydroxyalkyl steht, n fiir 0 bis 3 steht und X far 
unverzweigtes Alkyl mit 1 bis 6 Kohlenstof fatomen steht, 
wobei der Ring A unsubstituiert ist. 

Die erfindungsgema&en Farbstoffe k6nnen dadurch hergestellt 
werden, da£ man ein Amin der Forme 1 
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worin A, R , X und n die*cben an^e^ebenen lie deut uneven haben, 
cli&zotiert unci die resultierende Diazoverbinduns unter sauren 
^edingunten mit einer Arcin on apntholsul Tons Sure der Formel 



nils 







v 





worin R die oben ancegebene Bedeutung besitst, kuppelt. 

An.ine far die Kerstel 1 ung der erf indunssnemafcen Farbstoffe 
kSnnen durch an sich bekannte Verfahren erhalten vjerden, bei- 
spielsweise dadurch, da* ir.an ein Sulf onylchlorid der Formel 



ClO^&r-ft A \— NHCOCH 3 



worin A wie cben substituiert sein kann, mit einer Verbindung 
der Forme 3 




NR 1 H 
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worin H , X und n die oben an£e&ebenen Bedeutun^en besitzen, 
urnaetRt, und hlerauf die Acetylaminogruppe in eine primSre 
A::ilnOe;ruppe hydrolysiert . 

Die iie&ktionen, die.zur -iildun^ der . erfindunssgex.iliien Farb- 
3;oiTe fChren, kSnnen unter Ver'.vendung von Dedingun.:en aus- 
csfuhrt werden, die in der technischen Literatur ausfUhr3ich 
beschrieben sind. In tlhn3icher Weise kSnnen die Farbstoffe 
durch an sich bekannte Verfahren isoliert werden. Wie es bei 
anderen Farbstof fen , die Sulf onstfureuruppen enthalten, der 
Fall ist, 1st es oftmals zweekmSSig, die Farustoffe In Form 
ihrer wasserlttslichen Salze, insbescndere in Form ihrer Alkali- 
iretall- Oder Anvmoniutr.salse und eanz besonders in Form ihrer 
Ilatriumsalse, zu iso3ieren und su verwenden. Es wird darauf 
hinsewiesen, daB sich die Erfindung sowohl auf die freien S2u- 
ren als auch auf deren Salze bezieht. 

Die erfindunssgemSEen Farbstoffe sind einzeln oder in Form von 
Cemischen besonders eeeignet zum Aufbringen auf Textilnaterial ien 
aus Polyamiden, wie z *B , Wylon-66, Nylon-6 und Nylon-11, wobei 
irgendwelche bekannte Verfahren zum Aufbringen von sauren Farb- 
stoffen auf soiche Materialien verwendet werden. Die Farbstoffe 
ergeben rote F&rbungen mit einem hohen Grad an thermischer Sta- 
bilitat und Echtheit gerenUber Nafcbehandlungen und Licht ♦ 

Die Erfindung wird durch die folgenden 3eispiele naher erltfu- 
tert, worin alle Teile und Prozentangaben in Gewicht ausge- 
driickt sind. 

3EISPIEL 1 

2,48 Teile 'J-Aminobenzolsul fonanilid werden in einem Gemiseh 
aus hO Teilen Eisessig und 4 Teilen 35,5Si£;er SalzsSure auf^e- 
35st. Die L3sung wird auf 0 bis 5°C abgekUhlt, und eine LBsung 
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von 0,70 Tellen Watriunmitrit in 5 TeiDen V/asser wird sur.e- 
tropft. Das Gerr.isch wird 2 st bei 0 bis 5°C geruhrt> worauf 
die rest3iche salpetrige SSure durch Zusats einer lOJJifren 
Sulfanins&ureltfsung zerstflrt wird. Die DiazolSsunc wird 
tropfenweiae su einer LBsuig von 2,5 Teilen 2-A7r.lno-6-naphtho] - 
6-sul fonsiiure in 100 Tei3en Eis/Wasser zu^eceben, v/obei der 
pH mit Kilfe einer Katriuraacetat3£3sun3 wShrend der- Zugabe auf 
2 bio 3 gehalten wird. Hach beendeter Kuppluns wird das Pro- 
dukt abfiltriert. Der Filterkuchen wird wieder in 300 Tei3en 
Wasser mit 50°C aufgeJGst, and das Produkt wird durch Zusatz 
von Uc.triumch3orid bis zu einer Konzentratlon von 3? ausge- 
failt. Das Produkt wird abfiltriert und getrocknet. 

Wenn der Farbstoff auf Polyamidmaterialien aufgebracht wird, 
dar.n werden leuchtend bl&ulich-rote FarbtSne mit einer vor- 
zii&llchen Echtheit gegenUber Waschen und Licht erhalten. 

3 EISPIIJL 2 

2,92 Tei3e 4 -A:rinobenzolsu3 fon-N-(£-hydroxy&thy 3 ) -anil id 
werden wie in Beispiel 1 diazotiert. Die DiazolSsuns wird 
zu einer LBsunG von 2,5 Teilen 2-Amlno-8-naphthol -6-su3 Ton- 
saure in 120 Teilen Eis/Wasser zugetropft, wobei der pH wShrend 
der Zugabe mit Hilfe einer Natriumacetatl&sung auf 2 bis 3 ge- 
halten wird. llach beendeter Kupplung wird das Produkt abfil- 
triert, mit^ einer wSfirigen LGsung, die 2% Natriumchlcrid 
enth&lt, gewaschen und getrocknet. 

Vienn der Farbstoff auf Polyamidmaterialien aufgebracht wird, 
dann werden leuchtend rote FarbtcJne mit einer vorztlglichen 
Echtheit gegentiber Waschen und Licht erhalten. 

Weitere erfindungsgemfl&e Farbstoffbelspiele ergeben sich aus 
der folgenden Tabe31e. Die Aminobenzolsul f onamide in Spalte I 
werden unter sauren Bedingungen mit den AminonaphtholsulfonsBuren 
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in CpaUe II uekupcelt. FtrbtSne der Produkte beiir. Auf- 

brin^en auf Polyamid.naterialien slnd in Spalte III an^e- 
^eben . 
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